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Введение. Проведены экспериментальные исследования и разра- 
ботаны технологические рекомендации по сварке трением (СТ) 
штуцеров и патрубков малого (до 80 мм) диаметра сварных кон- 
струкций теплового и атомного машиностроения. Исследована 
возможность применения сварки трением штуцеров и патрубков 
малого диаметра корпусного оборудования энергетических 
установок вместо ручной дуговой сварки (РДС) покрытым элек- 
тродом. 

Материалы и методы. Модели штуцерных и патрубковых узлов 
были изготовлены из низкоуглеродистой стали марки 22К. Вы- 
бор угла подготовки конусной поверхности, отработка парамет- 
ров режима СТ и сварка штуцерных моделей диаметром 40 мм 
выполнялась на машине МСТ-35-5. Сварка патрубковых моде- 
лей диаметром 80 мм была осуществлена на машине МСТ-41, в 
условиях ОАО «ЭМК — АТОММАШ». Для выбора угла конус- 
ной поверхности и отработки параметров режима сварки была 
разработана конструкция модели штуцерного узла с разными 
углами конусной поверхности. Размеры углов сопрягаемых по- 
верхностей стыка были выбраны с учетом энергетических воз- 
можностей сварочной машины МСТ-35—5 и ожидаемых разме- 
ров формируемой зоны сплавления, определяющих качество 
металла сварного соединения. 

Результаты исследования. Разработано конструктивное оформ- 
ление моделей и соединяемых (конусных) поверхностей шту- 
церных и патрубковых узлов; обоснован выбор оптимальных 
углов подготовки поверхностей под сварку; обоснован выбор 
значений параметров режима сварки и осуществлена их экспе- 
риментальная проверка; выполнена оценка качества сварных 
соединений неразрушающими и разрушающими методами. 
Установлено влияние конструктивного и технологического фак- 
торов на качество сварных соединений. 

Обсуждение и заключения. Полученные положительные резуль- 
таты экспериментального исследования подтвердили техноло- 
гическую возможность и экономическую целесообразность 
сварки трением штуцеров и патрубков малого диаметра вместо 
ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Исследование 
возможности применения сварки трением для приварки штуце- 
ров и патрубков следует продолжить в направлении разработки 
оборудования, аттестации способа сварки, разработки и аттеста- 
ции технологии сварки трением. 
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Введение. Для приварки штуцеров и патрубков малого диаметра корпусного оборудования ТЭС и АЭС в ос- 
новном применяется ручная электродуговая сварка (РДС) покрытым электродом. Применение механизированных 
способов сдерживается недостаточной изученностью процесса формирования качественных сварных швов малой про- 
тяженности. Следует отметить, что недостатки РДС не позволяют обеспечить требуемое стабильное качество сварных 
соединений оборудования ТЭС и АЭС, что приводит к повторным дорогостоящим ремонтам и повышению техноло- 
гической себестоимости сварных конструкций. Решение указанной проблемы возможно на основе исследования, раз- 
работки и внедрения технологии автоматизированных способов сварки, например, сварки трением [1, 2]. 


Степень разработанности темы исследования. Теоретические основы сварки трением (СТ) изложены в ра- 
ботах [3-5]. СТ происходит в твердом состоянии при воздействии теплоты, возникающей при трении поверхностей 
свариваемого изделия. Работа, затрачиваемая на преодоление сил трения, превращается в теплоту, которая нагревает 
стык до температуры 950-1300 °С. Процесс образования сварного соединения завершают проковкой: к нагретым, но 
уже неподвижным деталям на некоторое время прикладывают сжимающее усилие. После проковки происходит есте- 
ственное охлаждение сварного соединения. Одно из наиболее важных достоинств способа СТ — высокое качество 
получаемых сварных соединений [6, 7]. При правильно выбранном режиме сварки металл стыка и прилегающих к 
нему зон обладает прочностью, близкой к прочности основного металла. Основные параметры процесса сварки трени- 
ем сравнительно легко программируются. Оборудование для сварки трением — это полуавтоматы с минимальным 
использованием ручного труда, либо автоматы, работа которых протекает без участия человека. Применение СТ 
ограничено формой и размерами сечения свариваемых деталей. Диапазон площадей сечений деталей, которые целесо- 
образно сваривать трением, составляет 30-8000 мм”. В настоящее время способ сварки трением штуцеров и патрубков 
малого диаметра не получил промышленного применения, что подтверждается отсутствием информации в литературе 
[8—10]. Целью настоящей работы является экспериментальное исследование возможности применения способа сварки 
трением для приварки штуцеров и патрубков малого диаметра из стали 22К. 


Методы проведения исследований и их результаты. Качество сварного соединения, выполненного СТ, за- 
висит от завершенности следующих процессов, протекающих на контактных поверхностях: удаление загрязнений; 
изнашивание и разрушение оксидных пленок и приповерхностных слоев заготовок; пластическое течение металла; 
упрочнение и разупрочнение поверхностных слоев; быстрый нагрев и охлаждение, вызывающие структурно-фазовые 
превращения; массоперенос металла с одной заготовки на другую и образование между контактными поверхностями 
твердых «клиньев», сформированных из срезанных микронеровностей и имеющих тенденцию к росту за счет перено- 
са металла. 

Для реализации поставленных целей были решены следующие задачи: 

е разработка конструкции моделей штуцерных и патрубковых узлов; определение оптимальных геометриче- 
ских размеров сопрягаемых конусных поверхностей с учетом возможностей сварочного оборудования; 

е определение оптимальных углов подготовки контактирующих поверхностей деталей на основании результа- 
тов опытных сварок; 

е  экспериментальное обоснование выбора параметров режима сварки; 

» оценка качества сварных соединений с использованием методов неразрушающего и разрушающего контроля, 
применяемых при изготовлении сварных конструкций АЭС. 

Модели штуцерных и патрубковых узлов были изготовлены из низкоуглеродистой стали марки 22К со сле- 
дующим химическим составом: углерод — 0,19; кремний — 0,20; марганец — 0,75; хром — до 0,40; никель — до 
0,30; медь — до 0,30; сера — 0,045; фосфор — 0,045 весовых процентов. Механические свойства стали: временное 
сопротивление разрыву с, = 431 МПа; условный предел текучести со› = 216 МПа; относительное удлинение од = 21%; 
относительное сужение \у = 45%; ударная вязкость КСУ = 68,6 Дж/м‘. 

Выбор угла подготовки конусной поверхности, отработка параметров режима СТ и сварка штуцерных моде- 
лей диаметром 40 мм выполнялась на машине МСТ-35-—5. Сварку патрубковых моделей диаметром 80 мм осуществ- 
ляли на машине МСТ-41, в условиях ОАО «ЭМК — АТОММАШ»Ь. Для зажатия имитатора корпуса моделей патруб- 
ковых узлов был разработан и изготовлен специальный корпус к машине МСТ-41. 

Для выбора угла конусной поверхности и отработки параметров режима сварки была разработана конструк- 
ция модели штуцерного узла с разными углами конусной поверхности. Размеры углов сопрягаемых поверхностей 
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стыка были выбраны с учетом энергетических возможностей сварочной машины МСТ-35—5 и ожидаемых размеров 
формируемой зоны сплавления, определяющих качество металла сварного соединения. Элементы модели штуцерного 
узла продемонстрированы на рис. 1. 

На начальном этапе исследования выполнялась сварка модели штуцерного узла, имитатор корпуса которого 
имел цилиндрическую форму. При этом имитатор штуцера был изготовлен с конусным участком. При такой форме 
подготовки контактирующих поверхностей получить сварное соединение не удалось. В первоначальный момент про- 
цесса сварки произошел отрыв нижней части конуса имитатора штуцера по линии контакта с имитатором корпуса. 





Рис. 1. Эскиз имитатора штуцера и корпуса модели штуцерного узла 
Ето. 1. экасй ор5йтшаюг о ИШте апа по22[ ипй тоае! Бойу 


При подготовке поверхностей элементов моделей для сварки с углами: а = 30,0°; 32,5°; 35,05; 37,5° и 40° 
сварные соединения были качественно сформированы при обоснованно выбранных параметрах режима СТ. Из пере- 
численного ряда изготовленных сварных моделей наиболее качественные (без видимых технологических дефектов 
типа «несплавление») сварные соединения (рис. 2, а) получены при подготовке конусной поверхности с углом а = 
37,5° при следующих параметрах режима сварки: время редуцирования [.; = 6-10 сек.; давление нагрева Р, - 323 кПа; 
давление проковки Р;› = 539 кПа; время сварки (. = 27-32 сек; диаметр штуцера — 40 мм. На рис. 2, б изображено 
сварное соединение, в котором образующая конусного участка имитатора штуцера выходит на 10 мм за малый диа- 
метр конусной поверхности имитатора корпуса. На рис. 2, в проиллюстрирован тип сварного соединения, у которого 
разница в углах конусных поверхностей составляет не более 1,5°. При выборе угла конусной поверхности и парамет- 
ров режима сварки качество сварных соединений дополнительно оценивалось по результатам анализа макро- и мик- 
роструктуры. На основе анализа было сделано заключение о стимулирующем влиянии исследуемых факторов на ка- 
чество сварного стыка. 





а) 0) в) 


Рис. 2. Сварные соединения моделей штуцерного узла с диаметром штуцера 40 мм 


Во. 2. Ге 4 тои5 ортоае[5 о{ пог2[е ипй то4е[5 иййпо22е о 40 тт т Фатеег 


Выполненные сварные соединения подвергали рентгенографическому контролю, ультразвуковому контролю 
и испытанию на растяжение, с оценкой качества как для швов первой категории [11]. Результаты экспериментов по 
выбору углов конусных контактирующих поверхностей и параметров режима СТ, полученные на штуцерных моделях, 
были учтены при разработке модели и технологии сварки патрубковых узлов (рис. 3). 


Машиностроение и машиноведение 


№ > 
— 


БИр://уезыиК.Аоп$а.га 


Вестник Донского государственного технического университета 2017, №3(90), 59-95 





Обсуждение результатов исследований. Анализ экспериментальных результатов исследований сварки штуцер- 
ных узлов показал, что формирование качественного сварного соединения зависит от влияния элементов конструк- 
тивного оформления собираемых деталей, в частности: 


е от расстояния между малым диаметром конуса имитатора корпуса и малого диаметра конуса имитатора шту- 
цера; 
е от длины конусного участка имитатора штуцера, выходящего за малый диаметр конусной поверхности ими- 
татора корпуса; 
е  отвеличины разности углов конусной поверхности имитатора штуцера и имитатора корпуса. 
Указанные факторы, влияющие на деформирование сварного соединения, необходимо учитывать совместно с 
параметрами режима сварки {д и Р.. 
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Рис. 3. Эскиз имитаторов патрубка и корпуса патрубкового узла 


Ето. 3. экесй оряйтишаюгу оГ по22[е апа по22[е ипи Бо4ау 


Изменяя величину вышеуказанных параметров, можно сформировать качественное сварное соединение при 
прочих оптимальных параметрах режима сварки. Сварка моделей патрубкового узла с диаметром патрубка 80 мм вы- 
полнялась на машине МСТ-4| со следующими параметрами режима: 1, = 40—50 сек; [д = 10-12 сек.; Р„ = 630-700 
МПа; Ри» = 195-120 МПа. Сварные модели без удаления грата, образовавшегося в процессе сварки, продемонстриро- 
ваны на рис. 4. Из моделей патрубкового узла, в исходном после сварки состоянии, были изготовлены образцы для 
механических испытаний на растяжение, ударную вязкость и угол загиба. Механические свойства металла сварного 
соединения: предел прочности о, = 441-559 МПа; предел текучести с%› = 314—402 МПа; относительное удлинение 6 = 
14,5—15,5%; относительное сужение \у = 70,0-—78,0 %; угол загиба а = 123 градуса; ударная вязкость КСУ = 127,5—251,0 
Дж/м. 
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Рис. 4. Сварная модель из стали 22К с диаметром патрубка 80 мм 
Ето. 4. ’е4е4 тоае! гот 22К ее мий по22[е о 80 тт т Фатеег 


Механические свойства металла сварного соединения по сравнению с основным металлом оказались более 
высокими. Анализ результатов механических испытаний и металлографических исследований показал, что для улуч- 
шения структуры и механических свойств сварного соединения стали 22К необходимо проведение термической обра- 
ботки. 

Фотография макро- и микроструктуры сварного соединения, вырезанного из модели патрубкового узла стали 
22К, представлена на рис. 5. Максимальная ширина сварного шва составляет 20—25 мм и соответствует протяженно- 
сти зоны максимального термодеформационного воздействия. Макроструктура сварного шва представляет собой че- 
редующиеся зоны различной дисперсности и травимости, подвергнутые различному термодеформационному воздей- 
СТВИЮ. 
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Рис. 5. Макро- (а) и микроструктура различных зон сварного соединения из стали 22К, выполненного сваркой трением: 


Машиностроение и машиноведение 


Ь — основной металл; с, 4 — зона термического влияния; е, /— зона сплавления 


Ето. 5. Масто- (а) апа пистоягисиге оГ аегепЕ ме уипсйоп5о{ 22К ее лтр[етешеа йтоией р1споп лето: 
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Ь — Базе теа/;с, 4 — пеа!-афеса 2опе; е, }— Гиз1оп 2опе 
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На рис. 5 отчетливо выявляется зона сплавления. В макроструктуре технологических сварочных дефектов не 
выявлено, за исключением узкого кольцевого непровара в наружной части соединения, который удаляется при меха- 
нической обработке грата. 

Распределение твердости по сечению сварного соединения достаточно однородно. Твердость растет от основ- 
ного металла (НУ 145-155) и достигает максимума у линии сплавления (НУ 200-230). Основной металл имеет ферри- 
то-перлитную структуру (рис. 5, 6). Зона термического влияния имеет ярко выраженную направленность волокна 
(рис. 5, в, г), в которой структура изменяется от мелкодисперсного и полиэдрического (рис. 5, в) и мелко-игольчатого 
феррита к видманштетовому ферриту с ферритной оторочкой по границам аустенитного зерна, являющейся характер- 
ной структурой перегретого металла. 

Выводы. Положительные результаты неразрушающего и разрушающего контроля качества сварных соеди- 
нений штуцерных и патрубковых моделей обосновывают возможность применения сварки трением штуцеров и па- 
трубков малого диаметра (до диаметра 80 мм включительно) из стали 22К. При этом сварные соединения рекоменду- 
ется подвергать термической обработке (отпуску). Установлено, что при сварке трением по конусной поверхности 
происходит измельчение структуры металла на значительную глубину свариваемых элементов, что определяет высо- 
кие механические свойства металла сварного соединения. Сварные соединения наиболее высокого качества форми- 
руются при сварке трением по конусной поверхности с углом 70 °. Авторы считают перспективным продолжить рабо- 
ту в следующих направлениях: разработка оборудования; аттестация способа сварки; разработка и аттестация техно- 
логии сварки трением. 
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